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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aus- 
stattung von Wertpapieren mit Echtheitsmerkmalen, bei 
dem mindestens ein Merkmalsstoff im Zuge der Papier- 5 
herstellung auf eine sich bewegende, noch nasse 
Papierbahn aufgebracht wird, insbesondere eine 
Papierbahn zur Herstellung von Wertpapieren, und eine 
dazu geeignete Vorrichtung. 

[0002] Die Erfindung betrifft auch ein derart herge- 10 
steiltes Wertpapier. 

[0003] Wertpapiere im Sinne der Erfindung sind 
Banknoten, Pisse, Scheckfbrmulare, Aktien, Urkunden, 
Briefmarken, Flugscheine und Shnliches. Die vereinfa- 
chende Benennung "Sichertieitspapier" oder "Wertpa- 15 
pier" schlieftt deshalb im folgenden stets Dokumente 
der genannten Art mit ein. 

[0004] Derartige Dokumente von hohem Wert mus- 
sen in Bezug auf ihre Originalitat und Herkunft einwand- 
frei identifiziert>ar sein, weil ihr Materialwert nur 20 
Bruchteiie des Handelswertes ausmacht. Die Identifi- 
zierbarkeit wird u.a. durch besondere, nur fur den Echt- 
heitsnachweis verwendete Kennzeichen erreicht. Im 
Idealfell sind diese Echtheitskennzeichen nicht oder nur 
mit sehr groftem Aufwand nachahmbar und nicht ver- 25 
faischbar. Ihr Vorhandensein in der vorgesehenen Form 
garantiert deshalb die Echtheit des Sichemeitspapiers. 
Je naher ein Echtheitsmerkmal an das Ideal "nicht ver- 
falschbar" und "nicht nachahmbar" heranreicht, um so 
grofter ist sein Wert fur die Echtheitssicherung. 30 
[0005] In der Vergangenheit haben sich besonders 
diejenigen Echtheitsmerkmale bewahrt, die nur wah- 
rend der Herstellung in das Sichertieitspapier einge- 
bracht werden konnen. Derartige Merkmale sind z.B. 
Wasserzeichen, Sicherheitsfaden, chemisch reagie- 35 
rende Zusatze und Melierfasem. Diese Merkmale eig- 
nen sich besonders fur die ublicherweise 
vorgenommene visuelle Echtheitsprufung von Sicher- 
heitspapieren. Obwohl diese Merkmale visuell erkenn- 
bar sind, garantieren sie eine hohe Sicherheit, weil das 40 
mit diesen Merkmalen ausgestattete Papier nur mit auf- 
wendigen Maschinen hergestellt werden kann, zu 
denen der Falscher keinen Zugang hat und deren Kauf 
oder Nachbau sich fur Falschungszwecke schon wirt- 
schafUich nicht iohnt. 45 
[0006] Neben den visuell durch den Menschen und 
ohne Hilfsmittel identifizierbaren Merkmalen werden 
Sicherheitspapiere seit langem auch mit nur durch spe- 
zielle Einrichtungen identifizierbaren Merkmalen ausge- 
stattet Bei dieser Art von Merkmalen hat der FSIscher so 
zusStzIich das Problem, das Merkmal bzw. dessen 
besondere Eigenschaften zunSchst identrfizieren zu 
mussen, wobei die Identifizierung noch erschwert wer- 
den kann, wenn man die Merkmale ausschlieftlich an 
genau definierten Stellen in das Papier einbringt. 55 
[0007] Aus der GB-A-696 673 ist ein Verfahren zur 
Herstellung von Wertpapieren bekannt, bei dem Echt- 
heitsmerkmale in Form von Farbmustern im Innern 



einer Papierbahn dadurch erzeugt werden, daft in die 
Pulpe einer Ein-Zyfinder-Rundsiebmaschine an einer 
Stelle, an der die Blattbildung etwa zur HSIfte fortge- 
schritten ist, ein Farbstoff, Pigment oder eine Tinte in 
Losung oder Suspension in das entstehende Faservlies 
eingespritzt wird. Durch das direkte Einspritzen der 
Merkmalsstoffe in die Pulpe werden diese jedoch den 
Stromungen und Wirbeln, die in einer sich drehenden 
Rundsiebmaschine vorhanden sind, ausgesetzt. Die 
daraus resultierende Durchmengung der eingebrachten 
Merkmalsstoffe mit der Pulpe fuhrt dazu, daft die Pulpe 
mit zunehmender Zeit homogen mit dem eingespritzten 
Farbstoff angereichert bzw. eingefarbt wird, so daft das 
entstehende Papier schlieftlich in seiner Gesamtsub- 
stanz eingefarbt bzw. mit Merkmalsstoffen versehen 
wird. 

[0008] Aus der GB-A-643 430 ist weiterhin ein Ver- 
fahren zur Herstellung einer Papierbahn bekannt die 
mit Wasserzeichen versehen ist. Zur Herstellung des 
moglicherweise farbigen Wasserzeichens wird uber der 
entstehenden Papierbahn einer Langsiebmaschine ein 
Endlosmetallband gefuhrt das sich mit der gleichen 
Geschwindigkeit wie die entstehende Papierbahn 
bewegt. Das Metal Iband ist mit Aussparungen in Form 
der gewOnschten Wasserzeichen versehen. Durch das 
diffuse Aufspruhen von Farbstoffen auf die Innenseite 
des Metallbandes wird das Wasserzeichen nun dadurch 
erzeugt daft sich der Farbstoff nur in den Bereichen der 
Aussparungen auf die Papierbahn niederschlagen 
kann. Dieses Verfahren ist mit dem Nachteil behaftet, 
daft zum einen das Aufbringen bestimmter Formen nur 
durch Schablonen erfolgen kann und zum anderen die 
Farbstoffe mit Hilfe von Losung smittel der feuchten 
Papierbahn zugefuhrt werden, so daft die Papierbahn 
an diesen Stellen zusatzlich angefeuchtet wird. Gerade 
jedoch die Wasserfuhrung, d.h. die Zu- oder Abgabe 
von Flussigkeit kann die Eigenschaften des Papiers 
maftgeblich storen. Die lokale Zugabe von Flussigkeit 
verandert die Papierkonsistenz in diesen Bereichen, so 
daft der Ort der Merkmalsaufbringung erkannt werden 
kann. Fur geringe Merkmalskonzentrationen kann 
aufterdem beim Aufbringen des Merkmals auf das 
Papier mit Hilfe einer Flussigkeit als TrSger nicht 
gewahrleistet werden, daft der Merkmalsstoff in der 
erfbrderlichen homogenen Verteilung aufgebracht wird. 
Daruber hinaus besteht beim Aufbringen der Farbstoffe 
mit flussigen TrSgermedien die Gefahr, daft, bedingt 
durch einen zu hohen Strahldruck, die Faserstruktur der 
Papierbahn sichtbar verSndert wird. 
[0009] In der DE-A-1 950 400 werden chemisch 
modifizierte Tonteilchen konzentriert auf der OberflSche 
einer nassen Papierbahn abgelagert. Die Tonteilchen 
werden dazu elektrostatisch aufgeladen und in eine 
Kammer eingeblasen, wo sie eine einheitliche Wolke 
bilden. Durch elektrostatisch e Anziehung werden die 
Tonteilchen aus der Wolke gleichmaftig und in hoher 
Konzentration auf der Papieroberflache abgelagert. 
[001 0] In der DE-A-35 25 1 38 wird ein Verfahren zur 
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Herstellung von mjt Kunststoff beschichteter Pappe 
beschrieben, bei dem auf das noch feuchte Papierblatt 
eine durchgSngige Schicht von trockenem Kunststoff- 
pulver auf getragen wird. Die Kunststoffbeschichtung 
und der Papierfilz werden zusammengepreRt und 5 
gemeinsam getrocknet. In einer Streuvorrichtung fur 
das Kunststoffpulver werden Pulver und Drucklufl in 
getrennten Leitungen einer Spruhpistole zugefuhrt und 
das Pulver durch die Druckluft in hoher Konzentration 
und nur sehr grob steuerbar ausgeblasen. 10 
[0011] Aus der DE-A-29 05 441 ist schlieRIich ein 
Veriahren bekannt, bei dem Merkmale, wie etwa Farb- 
stoffe Oder Chemikalien plaziert in das Innere einer 
Papierbahn eingebracht werden. Hierzu wird in einem 
ersten Schrift eine erste Papierbahn hergestellt und der 15 
Merkmalstoff, in Flussigkeit ge!6st, mit Hilfe eines Tin- 
tenstrahldruckers auf eine der Oberfldchen dieser 
Papierbahn aufgebracht In einem zweiten Verfahrens- 
schritt wird die mit dem Merkmalstoff beaufschlagte 
Seite dieser ersten Papierbahn mit einer zweiten, sepa- 20 
rat hergestellten Papierbahn abgedeckt. 
[0012] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, ein Wertpapier sowie ein Veriahren und 
eine Vonichtung zu dessen Herstellung vorzuschlagen, 
bei dem Merkmalsstoffe in definierter Form und Kon- 25 
zentration ortlich begrenzt eingebracht werden konnen, 
ohne dad die Faserstruktur des Papiers sichtbar veran- 
dert wird. 

[0013] Die Aufgabe wird durch die in den nebenge- 
ordneten Anspruchen angegebenen Merkmale gelost. 30 
[0014] Der Grundgedanke der Erfindung besteht 
darin, daR in einem ersten Verfahrensschritt ein in Pul- 
verform voriiegender Merkmalsstoff mit einem Gas der- 
ail vermischt wird, dad Agglomerate von Merkmals- 
partikeln leicht zerfallen und daR die Partikel dann in 35 
definierter homogener Konzentration im Gas voriiegen 
und gehalten werden. In einem zweiten Verfahrens- 
schritt wird die noch nasse Papierbahn mit dem 
Gemisch uber eine Duse derart beaufschlagt, daR die 
Merkmalspartikel im freien Gasstrahl mit relativ scharf 40 
begrenzten Streukegel auf das Wertpapier auftreffen. 
[0015] Mit dem erfindungsgemaRen Verfahren ist 
es erstmals mdglich, eine Papierbahn entlang einer 
oder mehrer Spuren mit einem Merkmalsstoff zu verse- 
hen, der uber groRe Produktionschargen auch bei sehr 45 
geringer Konzentration in homogener Verteilung im 
Papier vorliegt. Daruber hinaus gewahrleistet das Ver- 
fahren, daR an der fertigen Papierbahn keine Venlnde- 
rungen in der Papierstruktur sichtbar sind. 
[0016] Wesentlich fur diesen Erfolg ist die Verwen- so 
dung eines pulverigen Merkmalstoffes, der in einem 
Gas auch in sehr geringer Konzentration in homogener 
Verteilung gehalten werden kann und der uber minde- 
stens eine in einem bestimmten Abstand zur Papier- 
bahn positionierte Duse auf die nasse Bahn ubertragen 55 
wird. Fur den Abstand der Duse zur Papierbahn lassen 
sich zwei Grenzen definieren, die nicht unter- bzw. 
uberschritten werden sollten. Der Minimalabstand der 
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Duse zur Papierbahn ist so groR zu wahlen, daR die 
Papierbahn auch bei Schwankungen senkrecht zur 
Transportrichtung die Duse nicht beruhrt. Der maximale 
Abstand ist von verschiedenen Parametern abhSngig, 
unter anderem von der Austrittsgeschwindigkeit des 
Gas-/Merkmalgemisches aus der Duse, sowie von der 
GroRe, Form und dem Gewicht der einzelnen Partikel. 
Bei vorgegebenen Parametern wird der Abstand so 
gewahlt, daR die Papierbahn mit einem gerichteten Par- 
tikelstrom beaufschlagt wird, wobei die Partikel mit einer 
Geschwindigkeit auf die Papierbahn auftreffen, die aus- 
reicht, um die Partikel fest in der Papiermasse zu veran- 
kern. 

[0017] Fur die Konzentration des Merkmals im 
Papier gehen als einstellbare Parameter neben der 
Merkmalskonzentration der zeitliche Durchsatz durch 
die Duse, die durchschnittliche PartikelgroRe, die durch- 
schnittliche Faserlange des Papiers, der Ort des Ein- 
bringens bzw. der Wassergehalt der Papierbahn sowie 
die Geschwindigkeit der laufenden Papierbahn ein. 
[0018] Mit dem erfindungsgemSRen Veriahren ist 
es auch mdglich, Zeichen und Muster ohne die Verwen- 
dung von Schablonen mit relativ scharfen Konturen auf 
eine Papierbahn aufzubringen. 

[0019] Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbil- 
dungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteran- 
spruche und Inhalt der Beschreibung anhand der 
Figuren. 

[0020] Darin zeigen: 

Fig. 1 die schematische Darstellung einer Rund- 
siebpapiermaschine zur Herstellung eines 
Sicherheitspapiers, 

Fig. 2 einen Ausschnitt aus der Fig. 1 im Bereich 
einer Duse, 

Fig. 3 die schematische Darstellung einer Vonich- 
tung zur Erzeugung eines homogenen Luft- 
/Pulvergemisches und 

Fig. 4 den schematisierten Ablauf zum Einbringen 
der Merkmalsstoffe in ein Sicherheitspapier. 

[0021] Fig. 1 zeigt schematisch eine Rundsiebpa- 
piermaschine, wie sie zur Herstellung von Sicherheits- 
papieren typischerweise verwendet wird. In der 
Papiermaschine 1 wird auf dem Rundsieb 2 eine 
Papierbahn 3 gebildet, die von einem Abnahmefilz 6 
abgenommen und wegtransportiert wird. Das Gas- 
/Merkmalsgemisch wird in einer Einheit 4, auf die spater 
noch genauer eingegangen wird, erzeugt und uber ein 
Rohrsystem 8, ein Verteil- und Ansteuerungssystem 5 
zu den Dusen 7 gefuhrt. Aus den Dusen tritt das 
Gemisch mit hoher Geschwindigkeit aus, wodurch der 
Merkmalsstoff auf die an dieser Stelle noch nasse 
Papierbahn gelangt. Die genannten Komponenten und 
insbesondere die Dusen konnen an unterschiedlichen 
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Steilen im ProduktionsprozeB in stall iert werden. Die 
stark schematisierte Anordnung in der Fig. 1 stellt ledig- 
lich ein Beispiel dar. 

[0022] Die Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus der Fig. 
1 im Bereich der Dusenoffnung. Der Abstand A der von s 
der Dusenoffnung zur Papierbahn eingehalten werden 
sollte, wird dabei wesentlich durch die Austrittsge- 
schwindigkeit des Gases und der Form und GroBe des 
Merkmalstoffes bestimmt. Hierbei ist grundsatzlich zu 
beachten, daft der Abstand mindestens so groB w 
gewahlt wird, daft eine Beschadigung der Papierbahn 
durch das ausstromende Gas-/Merkmalsgemisch aus- 
geschlossen wird. Bei einer Austrittsgeschwindigkeit 
zwischen 100 und 300 m/s und einer PartikelgroBe zwi- 
schen 0,1 und 20 um ist fur den Abstand A ein Wert zwi- 15 
schen 0,5 und 5 cm einzustellen. Neben der Einhaltung 
dieses Maximal-Abstandes ist daruber hinaus zu 
berucksichtigen, daB der Abstand wenigstens so groB 
sein muB, daB eine evtl. an dieser Stelle vorhandene 
Bewegung der Papierbahn senkrecht zur Transportrich- 20 
tung nicht zum Kontakt der Bahn mit der Duse fuhrt, die 
dabei leicht verstopfen konnte. Bei den oben erwahnten 
Austrittsgeschwindigkeiten der Merkmalspartikel aus 
der Duse und dem vorgegebenen Abstand A ist 
gewahrieistet, daB die Partikel mit einer Geschwindig- 25 
keit auf die Papierbahn auftreffen, die eine sichere Ein- 
lagerung im Papier gewShrleistet Die Auftreff- 
geschwindigkeit der Partikel kann je nach PartikelgroBe 
und Dusenkonfigu ration bis 200 m/s betragen. Eine 
sichtbare VerSnderung der Papierbahn wird dennoch 30 
zum einen wegen der geringen GroBe der Partikel und 
zum anderen wegen der geringen Konzentration der 
Partikel im Gasstrom vermieden. 
[0023] Wahrend das ausstromende Gas an der 
Papierbahn abgeleitet wird, ohne diese zu beeintrachti- 35 
gen, kann in Abhangigkeit von der Lange und Art der 
Fasern 10 und des Durchmessers der aufgebrachten 
Merkmalsstoffe 9 ein mehr Oder weniger groBer Teil der 
Merkmalsstoffe schwach in das Innere der feuchten 
Papierbahn eindringen. Ein zweiter Teil verbindet sich 40 
dagegen - wahrscheinlich bedingt durch Adhasions- 
krSfte - fest mit der Oberflache der Papierbahn. Durch 
die nachfolgenden Verfahrensschritte werden diese bei- 
den Anteile der Merkmalsstoffe nicht mehr vom Papier 
entfemt. Daruber hinaus existiert ein drifter Anteil an 45 
Merkmalsstoffen, der nur lose an der Oberflache der 
Papierbahn haftet, von wo er durch nachfolgende Pro- 
duktionsschritte in der Papierherstellung entfernt wird. 
[0024] AIs Merkmalsstoffe eignen sich alle Materia- 
lien, die sich in Pulverfbrm herstellen lassen und visuell so 
Oder maschinell erkennbar sind, also einen physikalisch 
meBbaren oder nachweisbaren Effekt aufweisen. 
Neben Farbstoffen kommen dabei insbesondere solche 
Stoffe in Frage, die fluoreszierende, magnetische oder 
elektrische Eigenschaften bzw. eine Kombination dieser 55 
Eigenschaften aufweisen. 

[0025] Die Einheit 4, mit deren Hilfe das Gas-/Merk- 
malsgemisch erzeugt wird, kann beispielsweise in 



einem sog. WIrbelbettgenerator bestehen, der in Fig. 3 
schematisch dargestellt ist. Die grundsatzliche Funkti- 
onsweise eines Wirbelbettgenerators ist z. B. in der US- 
A-3,997,433 beschrieben. In einem Vorratsbehalter 14 
befindet sich ein Reservoir des Merkmalspulvers 15. 
Durch eine Wand 16 getrennt, liegt in einer sog. Aero- 
solkammer 18 das Grobgut 19, das bevorzugt aus 
kugelformigen Teilchen besteht deren GroBe so 
gewahlt ist daB sie weder die vorhandenen Spalten 38 
der Wand 16 noch die Poren der teildurchlassigen 
Wand 17 durchdringen konnen. Ober eine Forderein- 
richtung 20, die beispielsweise als Ketten- oder Schnek- 
kenforderanlage ausgefuhrt sein kann, wird der 
Merkmalsstoff dem Grobgut in geringen Dosierungen 
standig zugefuhrt. Ober die gasdurchlassige Wand 17 
wird der Aerosolkammer ein Gasstrom 21 eines inerten 
Gases zugefuhrt, so daB zum einen Agglomerate der 
Merkmalsstoffe am Grobgut aufgerieben und zerklei- 
nert und zum anderen die zerkleinerten Merkmalsstoffe 
durch den Gasstrom in das Rohrsystem 8 geleitet wer- 
den. 

[0026] Das Grobgut wird dabei so gewahlt, daB es 
durch den angelegten Gasstrom 21 wegen seines 
Eigengewichtes nicht in das Rohrsystem 8 gelangen 
kann. Der Merkmalsstoff hingegen wird von dem Gas- 
strom nach oben gerissen und verlSBt den Wirbelbett- 
generator mit dem Gas in homogener Verteilung und 
vorgegebener Konzentration. Als Parameter fur die Ein- 
stellung der Konzentration des Merkmalstoffes im Gas 
stehen neben dem Druck des Gasstroms 21 auch die 
FSrderleistung des Ketten- oder Schneckenforderers 
zur Verfugung. In der Einheit 4 lassen sich Konzentra- 
tionen des Merkmals im Gas in einer groBen Bandbreite 
erzeugen. Typischerweise reicht diese von 5 mg/m 3 bis 
50 g/m 3 und wird wesentlich durch die FSrdermenge 
des Ketten- oder Schneckendosierers bestimmt. Fur 
das Einbringen von Merkmalsstoffen in Papier hat es 
sich als gunstig erwiesen, wenn fur das Grobgut ein 
Material Verwendung findet, das praktisch keinen 
Abrieb zeigt so daB mit den Merkmalsstoffen keine 
Fremdpartikel in das Papier eingebracht werden. Die- 
ses Problem kann jedoch auch dadurch gelost werden, 
daB das Grobgut aus dem gleichen Material gewahlt 
wird, aus dem der Merkmalsstoff besteht sich also 
lediglich in der KomgrdBe von dem einzubringenden 
Merkmalsstoff unterscheidet. Es hat sich auch gezeigt, 
daB als Grobgut auch solche Stoffe Verwendung finden 
konnen, die der Pulpe bereits bei ihrer Produktion zuge- 
setzt werden, wie etwa kristalline WeiBmacher. Bei der 
Auswahl des Grobguts ist jedoch immer darauf zu ach- 
ten, daB solche Stoffe verwendet werden, die minde- 
stens die gleiche Harte wie die Merkmalsstoffe 
aufweisen, so daB der Abrieb am Grobgut moglichst 
gering ist und gleichzeitig Agglomerate des Merkmals- 
pulvers durch StoBe mit dem Grobgut aufgespalten 
werden. Fur den Gasstrom bieten sich Gase an, die in 
Bezug auf das Merkmalspulver und das Grobgut inert 
sind, d. h. mit diesen keine chemische Reaktion einge- 
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hen. Insbesondere kommen dabei Stickstoff, Argon und 
Luft in Frage. 

[0027] Um zu verhindern, daB sich Merkmalspulver 
an den WSnden des Wirbelbettgenerators absetzen 
kann, besteht die Moglichkeit, den Wirbelbettgenerator 5 
an einer geeigneten Stelle mit einem schwingungser- 
zeugenden Vibrationsmotor zu versehen. Diese MaB- 
nahme reduziert zum einen die Wahrscheinlichkeit, daB 
sich Merkmalspartikel uberhaupt an den Wanden abla- 
gem und fuhrt zum anderen dazu, dad sich bereits 10 
abgelagerte Merkmalspartikel wieder von den Wanden 
losen konnen. Fur die Schwingungserzeugung kommen 
z. B. elektrische oder pneumatische Vibratoren, Druck- 
luffintervallklopfer oder Shnliches in Frage. Je nach den 
physikalischen Eigenschaften des verwendeten Merk- is 
malspulvers sollte der verwendete Vibrator in einem 
Frequenzbereich zwischen 20 und 150 Hz betrieben 
werden. Der Vibrator kann prinzipiel! an jeder Stelle des 
Wirbelbettgenerators auBen angebracht werden. Er 
ubertragt dann die erzeugten Schwingungen auf das 20 
GehSuse. Auch die Ankopplung eines Intervallklopfers 
an die Grundplatte des Wirbelbettgenerators ist moglich 
und hat daruber hinaus den Vorteil, dad ein weit groBe- 
rer Teil der Anlage in Schwingung gebracht werden 
kann. 25 
[0028] Da bei der Ankopplung von Vibratoren 
jedoch auch ein negativer EinfluB auf die Fdrderanlage 
des Feingutes ausgeubt werden kann, der sich in einer 
unregelmaBigen Fordermenge oder einer Abhangigkeit 
der Fordermenge von der Vibratorfrequenz ausdrucken 30 
kann, ist es von Vorteil, den Vibrator im oberen Teil des 
Wirbelbettgenerators von auBen anzukoppeln. Daruber 
hinaus kann die Schwingung zur Fordereinheit hin dann 
durch geeignete MaBnahmen gedampft oder vollstan- 
dig unterbrochen werden. Hierzu kann der in Schwin- 35 
gung versetzte Teil des Wirbelbettgenerators 
beispiefsweise durch ein elastisches Zwischenstuck 
von dem Rest der Anlage mechanisch entkoppelt wer- 
den. 

[0029] Um zu vermeiden, dad sich am Gehause 40 
Schwingungsknoten ausbilden, die wiederum eine 
Anlagerung des Merkmalspulvers an den Wanden 
zulassen wurden, konnen mehrere Vibratoren oder 
Klopfer mit unterschiedlichen Frequenzen an verschie- 
denen Stellen des Wirbelbettgenerators angebaut wer- 45 
den. 

[0030] Zum Aufbringen des Merkmalspulvers in 
einer besonderen Form auf die Papierbahn kann es 
gunstig sein, die Duse 7 durch eine Mehrzahl von 
Dusen zu ersetzen. AuBerdem kann hierbei eine Vor- 50 
richtung angebracht werden, die es ermdglicht, ein- 
zelne Dusen gezielt anzusteuern, so daB zum einen 
durch die Anzahl der Dusen und zum andern durch die 
Moglichkeit, jede Duse einzeln anzusteuern, d. h. zu off- 
nen oder zu schlieBen, eine Moglichkeit gegeben ist, ss 
auf die Papierbahn den MerkmalsstofF in Form einer 
Codierung aufeubringen. 

[0031] In Fig. 4 ist der Verfahrensablauf schema- 



tised! dargestellt. Aus einem Vorratsbehalter 30 gelangt 
der MerkmalsstofF in einen Homogenisierer 4, der feine 
Merkmalspartikel erzeugt und diese mit einem Gas in 
der gewunschten, einstellbaren Konzentration ein- 
mischt. Das homogene Gemisch gelangt uber einen 
Verteiler 5 an ein oder mehrere Dusen 7, wobei auch 
eine Steuereinheit vorhanden sein kann, die die Ofif- 
nung der Dusen einzeln oder auch in Gruppen anzu- 
steuern vermag. Mit Hilfe einer MeBeinheit 35, welche 
die tatsSchfiche Konzentration des Merkmalsstoffes im 
Gas oder einer anderen hierfur relevanten GroBe 
erfaBt, ist es moglich, ein Regelsignal zu erzeugen, auf- 
grund dessen eine Steuereinheit 36 die Zufuhrung des 
Merkmalsstoffe aus dem Vorratsbehalter oder direkt die 
veranderbaren Parameter des Homogenisierer beein- 
fluBt so daB Abweichungen von der eingestellten Gas- 
/Merkmalskonzentration ausgeglichen werden konnen. 
Je nach ortiichen Gegebenheiten kann die Konzentra- 
tion an verschiedenen Stellen gemessen werden, wie z. 
B. im Homogenisierer, am Dusenausgang oder im Ver- 
teiler. 

[0032] Die Zufuhrung des homogenen Gas-/Merk- 
malsgemisches erfolgt dann gegebenenfalls uber einen 
Verteiler und unter EinfluB einer Dusensteuerung an 
eine oder mehrere Dusen, aus denen die Merkmalspar- 
tikel zusammen mit dem Gasstrom unter hoher 
Geschwindigkeit austreten, wobei die Austrittsge- 
schwindigkeit der Merkmalspartikel unter der des 
Gases iiegt. 

[0033] Durch die Wahl der Dusengeometrie und 
des Luftdurchsatzes durch die Dusen laBt sich die Aus- 
trittsgeschwindigkeit der Merkmalspartikel festlegen. 
Diese muB so gewahlt werden, daB die Geschwindig- 
keit der Teilchen beim Auftreffen auf die Papierbahn 
noch groB genug ist um ein Eindringen der Partikel in 
die Papierbahn oder ein Haften der Partikel auf der 
Oberflache zu gewahrleisten. 

[0034] Nachdem der MerkmalsstofF auf die Papier- 
bahn aufgebracht ist, wird die Bahn der ublichen Weiter- 
behandlung, wie z. B. Leimen, Trocknen oder 
Gautschen, unterzogen. Durch dieses Nachbehand- 
lungsverfahren wird zum einen die Qualitdt des Wertpa- 
pieres erhdht. Zum anderen werden aber auch 
diejenigen Merkmalspartikel von der Bahn entfernt, die 
nur schwach auf ihr haften. Nach dem Leimen sind die 
Merkmalsstoffe endgultig in ihrer Lage fixiert und als 
definiert aufgebrachte Partikel auf ihre jeweiligen physi- 
kalischen Eigenschaften hin prufbar. 

Patentanspruche 

1- Verfahren zur Ausstattung von Wertpapieren mit 
Echtheitsmerkmalen, bei dem mindestens ein 
Merkmalsstoff (9) im Zuge der Papierherstellung 
auf eine sich bewegende, noch nasse Papierbahn 
(3) aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, 
daB ein homogenes Gemisch aus einem in Pulver- 
form voriiegenden Merkmalsstoff (9) und einem 
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Gas in definierter Konzentration hergestellt wird 
und dad dieses Gemisch aus wenigstens einer, in 
einem vorgegebenen Abstand zur Papierbahn (3) 
angeordneten Duse (7) in einem gerichteten Parti- 
kelstrom mit einer Geschwindigkeit auf die laufende 5 
Papierbahn auftrifft, die ausreicht urn die Partikel 
fest in der Papiermasse zu verankern. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dad der Abstand der DGse (7) zur Papier* 10 
bahn (3) mindestens so groB gewahlt wird, daB die 
laufende Papierbahn die Duse nicht beruhrt, jedoch 
hochstens so groB ist, daft der Merkmalsstoff in 
einem gerichteten Partikelstrom mit ausreichend 
hoher Geschwindigkeit auf die laufende Papier- is 
bahn auftrifft. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei Verwendung eines Merkmals- 
stoffes (9) mit Partikeln eines mittleren 20 
Durchmessers von 0,1 bis 20 urn und einer Aus- 
trittsgeschwindigkeit des Gas-/Merkmalsgemi- 
sches aus der Duse (7) zwischen 100 und 300 m/s 
der Abstand zwischen 0,5 und 5 cm liegt. 

25 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Gas Stickstoff, Argon oder Luft 
verwendet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, dad der Merkmalsstoff (9) im Gas beim 
DOsenaustritt in einer Konzentration von 10 mg/m 3 

bis 10 g/m 3 bevorzugt 2 bis 10 g/m 3 vorliegt. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB der Merkmalsstoff (9) mit Hitfe meh- 
rere Dusen (7) aufgebracht wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dusen (7) so angeordnet sind, 40 
dad der Merkmalsstoff in Form einer Codierung auf 
gebracht wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gemisch mit Hilfe eines Wirbel- 45 
bettgenerators (4) erzeugt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dad zumindest ein Teil des Wirbelbettge- 
nerators (4) durch geeignete MaBnahmen in so 
Schwingungen verse tzt wird. 

10. Vorrichtung zum Aufbringen wenigstens eines 
Merkmalsstoffes zur Echtheitserkennung auf eine 
sich bewegende, noch nasse Papierbahn mit min- 55 
destens einer Duse (7), die so ausgefuhrt ist daB 

ein Gemisch aus Merkmalspartikeln (9) und einem 
Gas unter Druck in einem gerichteten Partikelstrom 



austritt und mit einer Einrichtung (4) zur Erzeugung 
des Druckes und, dadurch gekennzeichnet, daft 
die 

Einrichtung (4) zur Erzeugung eines homoge- 
nen Gemisches aus Merkmalspartikeln (9) und 
einem Gas mit definierter Konzentration des 
Merkmalsstoffes (9) in dem Gas geeignet ist, 
und 

die mindestens eine Duse (7) so ausgefuhrt ist 
daB das Gemisch mit relativ scharf begrenztem 
Streukegel austritt, und 

die Vorrichtung eine Zufuhreinrichtung (8) zum 
Zufuhren des Gemisches zu den Dusen ent- 
halt. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Einrichtung zur Erzeugung des 
Gemisches ein Wirbelbettgenerator (4) ist, der den 
Merkmalsstoff (9) sowie Grobgut (19) zum Zerklei- 
nern des Merkmalsstoffes (9) enthaU 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Grobgut (19) im Wirbelbettgene- 
rator (4) aus einem Material besteht das bei der 
Herstellung der Papierbahn (3) bereits zugegeben 
wird. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Grobgut (19) aus dem gleichen 
Material besteht wie der Merkmalsstoff (9). 

14. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Einrichtung zur Erzeugung des 
Gemisches unter Druck betrieben werden kann. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorrichtung weiterhin eine Ein- 
richtung zum Erzeugen von Schwingungen enthalt. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorrichtung zum Erzeugen der 
Schwingungen ein Vibrator oder ein Intervallklopfer 
ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorrichtung mehrere schwin- 
gungserzeugende Einrichtungen enthalt die bei 
verschiedenen Frequenzen betrieben werden kon- 
nen. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorrichtung daruber hinaus eine 
Einrichtung zum drtlichen Begrenzen der Wirkung 
der Schwingungen enthalt 
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19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daG die Einrichtung zum Begrenzen der 
Wirkung der Schwingungen ein elastisches Zwi- 
schenstuck ist. 

5 

20. Wertpapier mit wenigstens einem lokal definiert 
eingebrachten Merkmalsstoff (9), der im Kbntrast 
zu seiner Umgebung visuell und/oder maschinell 
identifizierbar ist dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Wertpapier aus einer Papierbahn (3) herge- w 
stellt wird, das mit dem Merkmalsstoff (9) mit dem 
Verfahren nach Anspruch 1 ausgestaltet wird. 

21. Wertpapier nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& der wenigstens eine Merkmalsstoff is 
(9) ein Farbstoff, Ruoreszenzstoff, magnetischer 
und/oder elektrisch leitrahiger Stoff ist. 

22. Wertpapier nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& der Merkmalsstoff (9) in die Papier- 20 
bahn (3) so eingebracht ist daft Zeichen Oder 
Muster, insbesondere Codierungen gebildet wer- 
den. 

Claims 25 

1. A method for equipping papers of value with 
authenticity features wherein at least one feature 
substance (9) is applied to a moving, wet paper 
web (3) in the course of papermaking, character- 30 
ized in that a homogeneous mixture is produced 
from a feature substance (9) present in powder 
form and a gas in a defined concentration, and the 
mixture hits the running paper web in a directed 
particle stream from at least one nozzle (7) dis- 35 
posed at a given distance from the paper web (3) at 
high speed which suffices to anchor the particles 
firmly in the paper stuff. 

2. A method according to claim 1, characterized in 40 
that the distance between the nozzle (7) and the 
paper web (3) is selected to be at least so large that 
the running paper web does not touch the nozzle, 

but is at most so large that the feature substance 
hits the running paper web in a directed particle 45 
stream at a sufficiently high speed. 

3. A method according to claim 2, characterized in 
that the distance is between 0.5 and 5 cm using a 
feature substance (9) with particles having a mean so 
diameter of 0.1 to 20 microns and an outlet rate of 
the gas/feature mixture from the nozzle (7) between 
100 and 300 m/s. 

4. A method according to claim 1, characterized in 55 
that the gas used is nitrogen, argon or air. 

5. A method according to claim 1, characterized in 



that the feature substance (9) is present in the gas 
when emerging from the nozzle in a concentration 
of 10 mg/m 3 to 10 g/m 3 , preferably 2 to 10 g/m 3 . 

6. A method according to claim 1, characterized in 
that the feature substance (9) is applied with the aid 
of a plurality of nozzles (7). 

7. A method according to claim 6, characterized in 
that the nozzles (7) are disposed so that the feature 
substance is applied in the form of a coding. 

8. A method according to claim 1, characterized in 
that the mixture is produced with the aid of a fluid 
bed generator (4). 

9. A method according to claim 8, characterized in 
that at least part of the fluid bed generator (4) is set 
vibrating by suitable measures. 

10. An apparatus for applying at least one feature sub- 
stance for detecting authenticity to a moving, wet 
paper web having at least one nozzle (7) executed 
in such a way that a mixture of feature particles (9) 
and a gas emerges under pressure in a directed 
particle stream, and having means (4) for producing 
the pressure, characterized in that the 

means (4) are suitable for producing a homo- 
geneous mixture from feature particles (9) and 
a gas with a defined concentration of the fea- 
ture substance (9) in the gas, and 
the at least one nozzle (7) is executed in such 
a way that the mixture emerges with a relatively 
sharply limited scattering cone, and 
the apparatus contains feeding means (8) for 
feeding the mixture to the nozzles. 

11. An apparatus according to claim 10, characterized 
in that the means for producing the mixture are a 
fluid bed generator (4) containing the feature sub- 
stance (9) and coarse material (19) for crushing the 
feature substance (9). 

12. An apparatus according to claim 11, characterized 
in that the coarse material (19) in the fluid bed gen- 
erator (4) consists of a material that is already 
added during production of the paper web (3). 

13. An apparatus according to claim 11, characterized 
in that the coarse material (19) consists of the same 
material as the feature substance (9). 

14. An apparatus according to claim 11, characterized 
in that the means for producing the mixture can be 
operated under pressure. 

15. An apparatus according to claim 11, characterized 
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in that the apparatus also has means for generating 
vibrations. 

16. An apparatus according to claim 15, characterized 

in that the means for generating vibrations are a s 
vibrator or an interval rapper. 

17. An apparatus according to claim 15, characterized 
in that the apparatus contains a plurality of vibra- 
tion-generating means which can be operated at 10 
different frequencies. 

18. An apparatus according to claim 15, characterized 
in that the apparatus furthermore contains means 

for locally limiting the effect of the vibrations. 1 5 

19. An apparatus according to claim 18, characterized 
in that the means for limiting the effect of the vibra- 
tions are an elastic separator. 

20 

20. A paper of value having at least one feature sub- 
stance (9) incorporated in locally defined fashion 
and identifiable visually and/or by machine in con- 
trast to its surroundings, characterized in that the 
paper of value is produced from a paper web (3) 25 
equipped with the feature substance (9) by the 
method according to claim 1. 

21. A paper of value according to claim 20, character- 
ized in that the at least one feature substance (9) is 30 
a colorant, fluorescent substance, magnetic and/or 
electrically conductive material. 

22. A paper of value according to claim 20, character- 
ized in that the feature substance (9) is incorpo- 35 
rated in the paper web (3) in such a way as to form 
characters or patterns, in particular codings. 

Revendications 

40 

1. Procede pour transmettre a des papiers valeurs 
des caracteristiques d'authenticite, dans lequel au 
moins une substance caracteristique (9) est appli- 
quee au cours de la fabrication du papier sur une 
bande de papier (3), en deplacement et encore 45 
humide, caracterise en ce que Ton fabrique un 
melange homogene constitue d'une substance 
caracteristique (9) se presentant sous une forme 
pulverulente et d*un gaz selon une concentration 
definie, et en ce que Ton projette ce melange a par- so 
tir d'au moins une tuyere (7) disposee avec un ecar- 
tement predetermine par rapport a la bande de 
papier (3) en un courant de particules orientees, 

sur la bande de papier en deplacement, a une 
Vitesse qui suffit a ancrer rigidement les particules 55 
dans la masse du papier. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce 



que Tecartement de la tuyere (2) par rapport a la 
bande de papier (3) est choist a une valeur au 
moins egale a celle qui garantit que la bande de 
papier en deplacement ne viendra pas en contact 
avec la tuyere, et a une valeur au plus egale a celle 
pour faquelle la substance caracteristique dans un 
courant de particules orientees vient frapper la 
bande de papier en deplacement avec une vitesse 
suffisamment elevee. 

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce 
que, dans le cas ou Ton utilise une substance 
caracteristique (9) avec des particules presentant 
un diametre moyen de 0,1 a 20 urn et une vitesse 
de sortie du melange gaz/caracteristique hors de la 
tuyere (7) comprise entre 100 et 300 m/s, I'ecarte- 
ment est compris entre 0,5 et 5 cm. 

4. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que Ton utilise comme gaz de I'azote, de I'argon ou 
de Tain 

5. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que la substance caracteristique (9) dans le gaz 
presente a la sortie de la tuyere une concentration 
de 10 mg/m 3 jusqu'a 10 g/m 3 , de preference de 2 a 
10g/m 3 

6. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que la substance caracteristique (9) est appliquee a 
I'aide de plusieurs tuyeres (7). 

7. Procede selon la revendication 6, caracterise en ce 
que les tuyeres sont disposees de telle fagon que la 
substance caracteristique soit appliquee sous la 
forme d'un codage. 

8. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que le melange est cree a Taide d'un generateur a 
lit turbulent (4). 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce 
qu'au moins une partie du generateur a lit turbulent 
(4) est mise en vibrations par des dispositions 
appropriees. 

10. Dispositif pour appliquer au moins une substance 
caracteristique pour la reconnaissance d'authenti- 
cite sur une bande de papier encore humide en 
deplacement, comprenant au moins une tuyere (7), 
qui est agencee de telle fagon qu'un melange de 
particules caracteristiques (9) et d'un gaz sous 
pression sorte en un courant oriente de particules, 
et comprenant un organe (4) pour generer la pres- 
sion, caracterise en ce que I'organe (4) est apte a 
generer un melange homogene a partir de particu- 
les caracteristiques (9) et d'un gaz avec une con- 
centration definie de la substance caracteristique 



8 



15 



EP 0 659 935 B1 



16 



(9) dans le gaz et en ce qu'au moins une tuyere (7) 
est agencee de telle maniere que le melange sorte 
avec un cone de dispersion delimite de facon relati- 
vement etroite, et en ce que le dispositif contient un 
prgane d'alimentation (8) pour la fourniture du 5 
melange aux tuyeres. 

11. Dispositif selon la revendication 10, caracterise en 
ce que Porgane pour generer le melange est un 
generateur a lit turbulent (4) qui contient la subs* w 
tance caracteristique (9) ainsi que des particules de 
grande taille (19) pour la fragmentation de la subs- 
tance caracteristique (9). 

12. Dispositif selon la revendication 11, caracterise en 15 
ce que les particules de grande taille (19) dans le 
generateur a lit turbulent (4) se composent d'un 
materiau qui est deja ajoute au cours de la fabrica- 
tion de la bande de papier (3). 

20 

13. Dispositif selon la revendication 11, caracterise en 
ce que les particules de grande taille (19) se com- 
posent du meme materiau que la substance carac- 
teristique (9). 

25 

14. Dispositif selon la revendication 11, caracterise en 
ce que Porgane pour generer le melange est sus- 
ceptible de fonctionner sous pression. 

15. Dispositif selon la revendication 11, caracterise en 30 
ce qu'il comporte en outre un organe pour generer 
des vibrations. 

16. Dispositif selon la revendication 15, caracterise en 

ce que I'organe pour generer des vibrations est un 35 
vibreur ou un heurtoir a intervalles. 

17. Dispositif selon la revendication 15, caracterise en 
ce qu'if comporte plusieurs organes generateurs de 
vibrations, qui peuvent fonctionner a des frequen- 40 
ces differentes. 

18. Dispositif selon la revendication 15, caracterise en 
ce qu'il comporte en outre un organe pour limiter 
localement reffet des vibrations. 45 

19. Dispositif selon la revendication 18, caracterise en 
ce que I'organe pour limiter reffet de vibrations est 
une piece intercalate elastique. 

50 

20. Papier valeur comportant au moins une substance 
caracteristique (9) introduce localement de facon 
definie et qui, par contraste avec son environne- 
ment, est identifiable visuellement et/ou par une 
machine, caracterise en ce que le papier valeur est 55 
fabrique a partir d'une bande de papier (3), a 
laquelle est transmise la substance caracteristique 

(9) par le procede selon la revendication 1 . 



21. Papier valeur selon la revendication 20, caracterise 
en ce que la au moins une substance caracteristi- 
que (9) est un colorant, une substance fluores- 
cente, une substance magnetique et/ou 
electriquement conductrice. 

22. Papier valeur selon la revendication 20, caracterise 
en ce que la substance caracteristique (9) est appli- 
quee dans la bande de papier (3) de facon a former 
des caracteres ou des reseaux ou modeles, en par- 
ticulier des codages. 
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